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(54) Malerabdeckband und seine Verwendung 

(57) Venwendung einer dutch Ziehen in Richtung 
der Verklebungsebene losbaren Klebfolie, 



a) deren selbstWebende Klebmasse auf Basis von 
thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachen- 
den Harzen besteht, wobei die Klebfolie hohe Ela- 
stizitat und geringe Plastizitat aufweist, die 
Adhasion geringer als die Kohasion ist, das Hafl- 
vermogen beim Dehnen der Folie weitgehend ver- 
schwindet und das Verhaltnis von Abzugskraft zu 
ReiBlast 1 : 1.5 Oder gr6f3er ist, die 

b) einseitig auf die Klebmasse ein dehnbares Vlies 
aufkaschiert tragt, 



als ruckstandsfrei und beschadigungslos durch Ziehen 
wieder entfembares Malerabdeckband. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung einer durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene losbaren Klebfolie 
als Malerabdeckband. sowie ein solches Malerabdeckband. 

5 [0002] Malerabdeckbander sind bekannt. im Handel erhaltlich und werden verbreitet von Prof is und Laien verwendet. 
Meist handelt es sich dabei um SelbstWebebander mil Papiertrager. wobei auch gekreppte Oder sonstwie vorbehan- 
delte Papiertrager eingesetzt werden. Probleme ergeben sich nnit solchen Bandern insbesondere beim spateren Wie- 
derablosen und auch beim verkleben in Kurven, wobei es durch Spannungen im Material zu teilweisen Abheben und 
Unterlaufen von Farbe, Lack oder dergleichen kommt. 

10 [0003] Es sind aber auch schon stripfahige Klebebander bekannt, die durch Ziehen in Richtung der Verklebungs- 
ebene beschadigungslos wieder abgezogen werden konnen. Derartige doppelseitige Kiebfolien sirKi als „tesa Power 
Strips® im Handel. Beschrieben werden derartige Produkte in US 4,024,312, DE 33 31 016 C2, DE 37 14 453 CI, WO 
92/1 1332, US 5,516, 581, US 5,672,402, DE 42 22 849 Cl, WO 95/06691; DE 44 28 587 C2, DE 44 31 914 A 1, WO 
97/07172, EP 761.793 A2 und DE 197 08 366. Allgemein liegt das Schwergewlcht der dort beschriebenen Produkte 

15 auf doppelseitig klebenden sogenannten Fixen, zum Verkleben zweier Substrate. 

[0004] Es ist aber auch schon die Anwendung von derartigen stripfahigen KlebebSndem zum Atxiecken vorgeschla- 
gen worden. So hei3t es in US 5,516,581 Sp. 2, Z. 46 ff,, daB zwar die Hauptanwendung auf dem Geblet ..mounting" 
und joining" liege, daB aber auch ..labeling" und ..masking" in Betracht kamen, wobei allerdings der Produktaufbau mit 
einem hoch dehnbaren Folientrager (Sp. 3, Z. 40 ff) nachteilig ist. sowohl hinsichtlich Kosten, Herstellung und Einsatz 

20 z.B. als Malerabdeckband. 

[0005] Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaffen, insbesondere ein preiswertes. unkonpliziertes und fiir 
die Praxis geeignetes Malerabdeckband zu schaffen, das gleichwohl ruckstandsfrei und beschadigungslos nach erfolg- 
tem Einsatz wieder abgestrippt werden kann. 

[0006] Gelbst wird dies durch ein Band wie in den Anspruchen naher gekennzeichnet. 
25 [0007] Als Klebmasse ist insbesondere eine solche wie in DE 33 31 016 C2 beschrieben geeignet, wobei besonders 
auf das Beispiel verwiesen wird. Ein weiteres Beispiel ist wie folgt. insbes. als Einschichtextrudermasse geeignet: 







Einwaage: 1.000,000 kg 


Firma Shell: 


CARIFLEX TR 1101 


230.000 kg 


Firma Shell: 


CARIFLEX TR 1107S 


235.000 kg 


Firma Hercules: 


Pentalyn H 


500,000 kg 


Firma Ciba: 


STAB-IRGANOX 1010 


5.000kg 


Firma Ciba: 


Weston 399 


5.000 kg 


Firma Ciba: 


Chimasorb 944 


5,000kg 


Firma Kronos: 


TITANDIOXID 21600 


20,000 kg 



[0008] Nach Kompoundierung im Doppelschneckenextruder eriblgt die Beschichtung vorzugsweise mittels Breit- 
schlitzduse auf getrocknetem Trennpapier in einer Dicke von insbesondere 0,3 - 0,4 mm. Gleichzeitig wird mit einem 
45 ca. 20 g/m^ dehnbaren Kunststoffspinnvlies eingedeckt. 

[0009] Als Malerabdeckband eingesetzt trennt sich beim abschlieBenden Stripvorgang das mit Farbe verschmutzte 
Vlies von dem Trager, und es kann getrennt entsorgt werden. 

[0010] Geeignete Vliese sind Spinnvliese, bestehend aus Polyester und Viskosefasern. Gewichte (g/m^), moglichst 
von 1 5 bis 30, insbesondere von 20 bis 25 g/m^. 

50 

Patentanspruche 

1 . Venwendung einer durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene losbaren Klebfolie, 

55 a) deren selbstklebende Klebmasse auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und Webrigmachenden Har- 

zen besteht, wobei die Klebfolie hohe Elastizitat und geringe Plastizitat aufweist, die Adhasion geringer als die 
Kohasion ist, das Haftvermogen beim Dehnen der Folie weitgehend verschwindet und das Verhaltnis von 
Abzugskraft zu Rei Blast 1 : 1 ,5 oder groBer ist. die 
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b) einseitig auf die Klebmasse ein dehnbares Vlies aufkaschiert tragi. 

als ruckstandsfrei und beschadigungslos durch Ziehen wieder entfernbares Malerabdeckband. 

5 2. Verwendung nach Anspruch 1 fur Abdeckungen in Form von Rundungen. 

3. Verwendung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die Klebmasse Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, 
Farbstoffe, Fullstoffe und/oder andere ubiiche Hilfsmittel enthalt. 

10 4. Venwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. daB die Klebfolie 0,3 - 0,4 mm dick ist. 

5. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Vlies ein solches von 10-40, insbesondere 15 
- 25 m^ Gewicht ist. insbesondere ein Kunststoffvlies ist. 

75 6. Malerabdeckband nach einem der AnsprCiche 1 - 5. 



20 



25 '--^ 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



BNSDOCID: <EP 0953620A1_I_> 



■ % 

EP 0 953 620 A1 i 

1; 



Europdisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer d«r Anmeldung 

EP 99 10 7260 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategone 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, sowett ertorderlich, 
der maBgeb lichen Teile 



Betrifft 
Anspnjch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG <tnt.CI.6) 



D,X 



US 5 516 581 A (HAGER PATRICK J ET AL) 
14, Mai 1996 (1996-05-14) 

* Zusammenf assung * 

* Spalte 2, Zelle 44 - Zeile 59 * 

* Spalte 4, Zeile 8 - Zeile 20 * 

* Spalte 4, Zeile 41 - Spalte 5, Zeile 12 



DE 33 31 016 A (BEIERSDORF AG) 
11. Oktober 1984 (1984-10-11) 

* Anspruche 1,2,5-7 * 

EP 0 410 674 A (KENDALL & CO) 
30, Januar 1991 (1991-01-30) 

* Selte 1, Zeile 9 - Zeile 16 * 

* Selte 2, Zeile 29 - Zeile 31 ♦ 

* Selte 3, Zeile 45 - Zeile 47 * 



1-3,6 



C09J7/02 
C09J7/04 



1-6 



1-6 



US 5 464 692 A (HUBER MORTIMER 
7. November 1995 (1995-11-07) 
* Zusammenf assung * 



J) 



1-6 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE ()n1.CI.6) 



C09J 



Der vorliegende Recherchenbericht wurde ttir atle Patentanspruche erstetit 



Recherchanort 

DEN HAAG 



AijscMuOdatum <ter Recherche 

20, August 1999 



PrtUer 

Schl icke, 



B 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUWIErJTE 

X : von basonderer Bedeutung allein betracmet 

Y : von besonderer Eieoeutung in Vemmdung mit emer 

anderen Veroffentlichung derselben Kategone 
A : technologischor Hintergrund 
O : nichtschriftliche Offenbarung 
P ; Zwischenliteratur 



T : der Edindung zugrunde liegende Theorien Oder Grundsatze 
E : atleres Patentdokument. das jedoch erst am Oder 
nach dem Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 
D : in der ArvrrekJung angefuhrtes Ookument 
L : aus anderen Grunden angetuhrtes Dokunrvent 

& ; Mitglied der gleicften PatanttamHie.ubereinstimnwndes 
Dokument 



BNSCXXID: <EP 0953620A1J_: 



4 



EP 0 953 620 A1 



ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 99 10 7260 



m diesem Anhang sind die Mitglieder der Patenttamillen der im obengenannten europAischen Rechercr\enbericht angetiinrten 
Patentdokumente angegeben. „ „ . . ^ 

Die Angaben iiber die Fa mi lien mitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am 
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfcHgen ohne Gewahr. 

20-08-1999 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verotfentlichung 



Mitglled{er) der 
Patentlamilie 



Datum der 
Verotfentlichung 



US 5516581 



14-05-1996 



US 
AU 
AU 
CA 
DE 
DE 
EP 
ES 
HK 
JP 
MX 
WO 



5672402 A 
654315 B 
9157591 
2096935 
69124626 
69124626 
0563272 
2097902 
1007761 
6504077 
9102731 
9211333 



DE 3331016 
EP 0410674 



A 
A 



11-10-1984 
30-01-1991 



KEINE 



CA 2019985 A 

DE 69017298 D 

DE 69017298 T 

US 5227225 A 



US 5464692 



07-11-1995 



KEINE 



Fur ndhere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amisblatt des Europaischen Patentamts, Nr. 12782 



30- 09- 
03-11- 

22- 07- 
21-06- 
20-03- 
10-07- 
06-10- 
16-04- 

23- 04 
12-05 

31- 01 
09-07 



-1997 
■1994 
'1992 
-1992 
-1997 
-1997 
-1993 
-1997 
-1999 
-1994 
-1994 
-1992 



26-01-1991 
06-04-1995 
29-06-1995 
13-07-1993 



BNSDOCID: <EP 0953620A1J_> 



